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La p resent e invention a pour ohjet nn 
revetement hydro t'ugc a angles de contact 
superieurs a 120°, pouvant atteindre 165 u et 
meme da vantage. II est bien entendu que, 
s clans Texpose qui suit, il s'agit des angles de 
contact relatifs a Teau. 

On sait que Tangle de contact est defini 
com me Tangle niesure dans le liquide, que 
forme, en un point du pourtour de contact, ce 
io liquide avee une surface plane sur laquelle il 
est depose. 11 est mil pour une surface par- 
faitenient mouillable, sur laquelle une goutte 
d'cau s etalc rapidement en donnant un film 
superficiel, et augmente pour des surfaces de 
is moms en moins niouillables; la surface de con- 
tact liqiiide/solide diminue eorrelativement 
pour une goutte de volume donne, de sorte 
que la goutte se detache plus facilemcnt pour 
une meme inelinaison de la surface. Avee la 
20 paraft'ine, corps pen mouillable, Tangle de 
contact est voisin de 105°, et une goutte d ? eau 
deposee sur une surface paraffinee horizon - 
tale prend la forme cTune sphere tronquee sa- 
tis faisaut a la condition de Constance de Tan- 
as gle de contact sur tout le pour tour. 

II est eon nu d'hydrofuger divers materiaux 
en le* traitant superficiel lenient a froid par 
des ehlorures methylsiliciques, ou a chaud par 
lours prod u its d'hydrolyse; ma is les angles de 
so contact pour des surfaces ainsi traitecs, 
quoique etant superieurs a 90", atteigncnt a 
peine 105" dans les meilleures conditions, par 
exemple dans Io cas de plaques de verre trai- 



tees par les vapeurs de dimethyldichlorosili- 
eane. Pour obtenir une protection plus com- 35 
plete contre le contact avee Teau, comme il est 
desirable de le faire pour les organes electri- 
ques et dans les problenies generaux clc Tim- 
penneabilisation de materiaux divers, par 
exemple carton, papier, etc., il est utile de 40 
realiser des sui'faees donnant avee Teau des 
angles de contact superieurs a la valeur eitee 
plus haut pour que les gouttes se detachent 
plus facilement. 

Un revetement hydrofuge conforme a la 45 
p resent e invention per met de realiser le desi- 
deratum ei-dessus. 

Ce revetement est caracterise en ce qivii 
presente une surface f moment grenue et en 
ce qivil contient de fines poudres hydrofugees 50 
par un derive organosilieique et fortement 
a dhe rentes a leur support. 

Des poudres fines utilisables a la constitu- 
tion do revetements eonformes a Tinvention 
pen vent, par exemple, etrc la silice, le talc, le 53 
kaolin, les argiles smectiques. Pour hydro- 
fuger ces poudres, on pent, par exemple, les 
traiter par une solution de resine organosili- 
eique et chauffer ensuite. On pout encore les 
mettre en contact a froid avee des methyl- on 
chlorosilicanes; dans ce cas, il se forme de 
Tacide chlorhydrique, par action entre ces 
de micros et la petite qnantite d'humidite 
absorbee sur la surface des poudres, acide qui 
pent etrc elimine par exposition ft I air ou par C5 



lavage avec ime solution alealine et rinc,age a 
Peau. 

Pour rendre les poudres adherentes aux 
surfaces qtvelles doivent hydrofuger, on petit, 
s par exemple, badigeonner celles-ci an moyen 
d'une solution aqneuse de silicate alcalin et 
les satipoudrer cnsuite de la pondre hydro- 
fugee. De preference, toutefois, on utilisera 
comme agents adhesifs des resines organosili- 
10 ciques dnrcissables. Celles-ci peuvent etre ap- 
pliqnees en solution sur la surface a traiter, 
qu'on recouvre ensuite de la poudre par pul- 
verisation ou saupoudrage, eventttellement en 
facilitant Fadherence par une legere pression; 
is le durcissement est obtenu par chauffage. On 
peut encore preparer une suspension de la 
poudre hydrofugee dans une solution de la 
resine et recouvrir Fob jet a hydr of tiger au 
moyen de cette suspension, par exemple par 
20 trempage ou application au pinceau. Comme 
dans le cas precedent, un chauffage a tempe- 
rature appropriee termine le traitement. Dans 
Tun et Pautre modes operatoires, la resine 
silicique petit etre remplaeee particllement ou 
25 totalement par une huile organosilicique, dont 
on provoque le durcissement en adjoignant au 
melange, avant chauffage, du peroxyde de 
benzoyle. Certains de ces melanges prealable- 
ment chauffes peuvent durcir par vieillisse- 
30 ment a la temperature ordinaire apres Pappli- 
cation sur Fobjet a hydrofuger. 

La resine organosilicique petit, dans cer- 
tains cas, etre employee en meme temps pour 
Pagghttination et Phydrof ligation de la poti- 
35 dre, ces deux operations se faisant en meme 
temps au cours du chauffage. Dans ce cas, on 
petit se contenter d'employer des poudres fines 
non hydrofugees, mais il fattt alors employer 
une proportion de resine plus elevee. 
40 Dans tous les cas, la proportion de poudre 
hydrofugee tttilisee doit etre telle que le reve- 
tement final solide presente une surface fine- 
ment grenue. Une telle surface possede a. 
Pegard de Peau un angle de contact extreme- 
45 ment el eve, superieur a 120°; des gottttes cPeau 
deposees sur la surface d'un objet reconvert 
d'un revetement conforme a Pinvention, n'ont 
qiFun p6rime.tr e de contact extremement re- 



duit et roulent avec la plus grande facilite 
des qu'on incline la surface de qtielqiies de- so 
gres, phenomene comparable a celui quoffrc 
la nature avec les feuilles de capucine ou les 
plumes de canard. 

Les exemples suivants, dans lesquels les 
parties s'entendent en poids, montrent com- 55 
ment des revetements hydrofuges con formes a 
Pinvention peuvent etre obtenus. Les quan- 
tites de poudres hydrofugees, de resines et de 
solvants, la temperature et la duree du chauf- 
fage peuvent varier dans de larges limit es, et 60 
tout technicien sera a meme de determiner, 
par des essais prealables, les conditions ope- 
ratoires les mieux appropriees au but parti- 
culier vise. 

Exemple 1: gs 
On applique sur une lame de verre une 
solution henzenique de resine organosilicique. 
Apres evaporation partielle du solvant, on 
saupoudre cette pellieulc d ? ime poudre hydro- 
fuge. Par une legere pression, on facilite 70 
Fadherence. On chauf fe 1 heure a 200". Apres 
refroidissement, on obticnt un revetement 
hydrofuge present-ant un angle de contact de 
165° a Pegard de l ean. 

Exemple 2: 
On prepare une suspension contenant 
19 parties de silice hydrofugees et 24 parties 
de resine organosilicique dans un melange de 
33 parties d'alcool isopropylique et de 24 par- 
ties de benzene. On trempe une plaque d'alu- c 
minium dans cette suspension f ou bien on fait 
une application au pinceau), puis 011 le 
chauffe 30 minutes a 250". On obticnt, apres 
refroidissement, 1111 revetement blane, adherent, 
stir lequel P angle de contact, avec Peau est. de 
152°. 

Le meme melange, chauffe a 200° pendant 
2 heures ou a 150° pendant G heures, donne 
des revetements hlancs adherents sur lesquels 
les angles de contact avec Peau sont respecti- 
vement de 148 et 158°. 

Exemplr 3: 
On prepare un melange de 80 parties 
d'huile organosilicique, 18 parties de silice et 



2 parties dc peroxyde de oyle.. que 1 on 
cliaufEe a letuve a 150° jusqira avoir la con- 
sist a nee d'une giu epaisse. On laisse rcl'roidir 
et on I applique cn eouche mince sur une 

s feuille de carton. On reeouvre de silice hydro- 
fugec, dont on facilite l'adhesion par une 
lege re press ion. Au bout de quelques jours, a 
la temperature ordinaire, ce melange devient 
dur et adherent; I 'angle de contact avec lean 

io est de 165", 

Excmple 1: 
On prepare un melange contenant SO par- 
ties d'huile organosiiieique, JO parties de gel 
dc siliee et 4 parties de peroxyde de benzoyle. 

is On Tapplique en couehe mince sur de 
1'amiante agglomeree par un materiau resis- 
tant a un chauffage a 160'. On saupoudre de 
silice hydro i'ugee et on ehautte pendant 
6 heures a letuve a I GO". On obtient apres 

so refroidissentent un reve lenient donnant avec 
lean un angle de contact voisin de 150°. 

Excmple 5: 
On fait une suspension contenant 20 par- 
ties de resine organosiiieique et 20 parlies de 

2s talc hydro fnge. dans un melange de 4.0 par- 
ties d'alcool isopropylique et de 20 parties de 
lien /cue. On etc] id au junccaxi ce melange sur 
une plaque de porcelaine. On cha\irl*e 45 mi- 
nutes a 200°. On obtient un revetement blanc 

30 tres adherent, pour lequel Tangle dc contact 
avec Feau est de 123' 1 , 

Excmple 6: 
On ['ait une suspension contenant 20 par- 
ties de resine organosiiieique. 10 parties de 
3s silice non hydro fugee dans un melange de 



20 parties de benzen^^B-30 pa r ties d'alcool 
isopropylique. On channel iieure a 200°. On 
Tapplique sur une plaque de euivre. Apres 
ret ; roidissement, on obtient un revetement 
blanc adherent fc'aisant avec lean un angle de 40 
contact de 148". Le memo melange ehauffe 
pendant 3 heures a 150° donne apres vefroi- 
dissement un angle de contact de 149°. 

La protection pour la p resent e invention 
11 est revendiquec que pour autant que celle-ci 45 
ne se rapporte pas a I 'Industrie textile. 

EE VENDTC ATION : 
TCevetement hydro fuge a angle de contact 
avec I'eau super ieur a 120-', caracterise en ce. 
qu'il presente une surface finement grenue et 5I , 
en ce qu'il eontient de fines poudres hyd re- 
fugees par un derive organosiiieique et forte- 
men t adlierentes h leur support. 

SOL'S-REV^N'DirATTOXS : 

1. Ficvetement selon la revendication, ca- 55 
racterise en ce que lesdites poudres sont fixces 

a leur support par rintermediaire d'une re- 
sine organosil icique. 

2. Revotcment selon la revendication, cha- 
racterise en ce que lesdites poudres sont des 60 
poudres de silice. 

3. Revet em en I selon la revendication, ca- 
racterise en ce que lesdites poudres sont des 
poudres de talc. 

4. Eevetement selon la revendication, ca- 63 
racterise en ce que lesdites poudres sont des 
poudres de kaolin. 

5. lievetement selon la revendication, ca- 
racterise en ce que lesdites poudres sont des 
poudres d argil es smeetiques. 70 
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